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Composition a base de polymeres cationiques, de polymeres 
aoioniqueB et de cires destinee a etre utilisee en cosmetique. 

La presente invention est relative a 1 1 u t ill sat ion conjointe 
de polymeres cationiques, de polymeres anioniques et de cires 
dans des compositions cosmetiques. 

II est Men connu d'utiliser dans des compositions de ma- 
quillage des cires. 

L'un des principaux problemes rencontre cependant dans ce 
type de produit est l'adherence et la tenue du maquillage sur 
la peau. 

Un autre probleme est celui de la bonne repartition de la 
cire et de la stability de la composition dans le temps. 

On souhaite par ailleurs egaleroent obtenir une uniformite 
plus grande du maquillage et eviter la rupture du film. Dans 
une application particuliere constitute par les mascaras on 
recherche des moyens perroettant d'ameliorer 1 ' al longemen t des 

cils. 

Enfin, les compositions cosmetiques notamment de maquillage 
contiennent genera lement des pigments et I'on cherche a ameliorer 
la repartition des pigments dans la composition afin d'avoir 
une coloration plus uniforme de la composition et du film. 

La demanderesse a decouvert qu'en utilisant en association 
avec les cires au moins un polymere cationique et au raoins un 
polymere anionique il etait possible de preparer une composi- 
tion cosmetique presentant une stabilite dans le temps amelio- 
ree. Elle a par ailleurs constate qu'il etait possible de 
former, grace a cette composition, des pellicules qui, lors- 
qu'elles Staient appliquees sur un support, perme t taient de 
prolonger la surface de ce support. 

Ces resultats ont ete obtenus en particulier pour une 
classe de cires par t icu lieres choisies parmi les cires vege- 
tales, minerales, aniniales ou synthetiques ayant un point de 
fusion compris entre 60 et 110°C et une penetration a l'ai- 
guille 3 25°C de 3 a AO, telle que mesuree selon la norme americaine 
ASTW DS ou selon la norme frangaise NFT 004. Le principe de la mesure de la 
•penetration d'une aiguille selon les normes ASIM D5 et NFT 004 consiste a 
mesurer la profondeur exprimee en dixiemes de mm a laquelle penetre une aiguill 
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normalisee (pesant 2,5 g placSe dans un porte-aiguille pesant 47,5 g, soit au 
total 50 g) placee sur le cire pendant 5 secondes. 

Elle a constate par ailleurs que 1 1 u t 11 isa t ion d'un 
polymere cationique et d'un polymere anionique avec les cires 
permettait d'obtenir une meilleure repartition des pigments 
dans ces compositions. 

La presente invention a done pour objet des compositions 
a base de polyraeres cationiques, de polymeres anioniques et de 
cires ayant un point de fusion de 60 a 110°C destinees a etre 
utilisSes en cosmetique. 

Un autre objet Ue 1 'invention est constitue par le procede 
de traitement cosmetique notaranent de la peau mettant en 
oeuvre cette association. 

D'autres objets apparaitront a la lecture de la descrip- 
tion et des exemples qui suivent. 

Les compositions destinees a etre utilisees en cosmetique 
conformes a ] 'invention, sont es sent i el lement carac t er is ees 
par le fait qu'elles contiennent au raoins une cire ayant un 
point de fusion corapris entre 60 et 110°C et une penetration a 
l'aiguille a 25°C de 3 a 40, au moins un polymere cationique 
ayant un poids moleculaire de 1.000 a 3.000.000. et au tnoins 
un polymere anionique en presence d'un excipient cosmetique 
approprie . 

La quantite de polymere cationique est comprise entre 0,1 
et 10% et de preference entre 0,1 et 5% en poids par rapport 
au poids total de la composition; la concentration en polym&re 
anionique est comprise entre 0,1 et 10% et de preference entre 
0,1 et 5% en poids par rapport au poids total de la composi- 
tion, ces pourcentages etant exprimes en pourcentages de 
matieres actives. 

La quantite de cire est comprise entre 2 et 40% en poids 
par rapport au poids total de la composition et de preference 
entre 5 et 40%. 

Les cires utilisees conf ortneraen t a l'invention sont 
choisies parmi les cires animales, les cires vegetales, les 
cires rainerales et les cires synthetiques presentant des point 
de fusion de 60 3 1 10°C et une penetration a l'aiguille a 25°C 
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dc 3 3 40, Cee cires sont Insolubles dans l T eau et presentent 
une structure cristalllne. 

Lee ciree plus par t icu lierement utillsables conf orraement 
S 1 'invention sont choieie-S pour les ciree animales, parmi les 
ciree d'abellles, les clres d'lnsectes de Chine; pour les 
cires vegetales parol les clres de Carnauba, de Candelilla, 
d'Ouricury, de fibres de liege, de canne a sucre ou du Japon. 

Pour les clres minerales on peut citer'en parti-culler les 
paraffines, le6 clres ml crocri stal lines , les ozokerites, les 
cires de montan alnsl que des compositions a base de ces clres 
et de produits comme la ceresine. 

Pour les clres synthStlques on peut clter les cires de 
polyethylene, les clres obtenues par la synthese de Fisher et 
Tropsch et les copolymeres cireux ainsi que leurs esters. 

Ces cires sont bien connues dans l'Stat de la technique. 
Conf ormiment a l'inventlon, les clres utillsables doivent etre 
de preference eolides et rigides 3 une temperature lnferleure 
a 50°C. 

Les polymeres catlonlques utilises conf ormement a l'in- 
ventlon sont notamment des polymeres de type polyamine, poly- 
amiriopolyamide ou polyammonium quaternaire, le groupement 
amine pu ammonium faieant partle de la chalne polymere ou 
etant relle a celle-ci et ont des polds moleculalres compris 
entre 1000 et 3.000.000. 

De tele polymeres sont decrlts notamment dans les brevets 
fran^als et demandes de brevets francais 2.077.143, 1.492.597, 
2. 162.025, 2 .280.361, 2 • 252 .840, . 2. 368 .508, 1.583.363, 2.080.759, 
2.190.406, 2.320.330, 2.270.846, 2.316.271, 2.336.434, 2.189.434 
et 2.413.907,- les brevets US 3.589.978, 4.031.307, 3.227.615, 
2,961.347, 2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462, 
2 . 261.002, 2.271 .378, 3 .874.870, 4 . 001 . 4 32 , 3 . 929 . 990 , 3 .966.904, 
4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 4.025,653, 4.026.945 et 
4.027.020. 

De 8 polymeres de ce type utillsables selon l'inventlon 
sont notamment : 
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1°) des copolymeres vinyl-pyr rolidone-acry late ou metha- 
crylate de dialky laminoalkyl e (quaternises. ou nou) , tels que. 
ceux vendus sous les denominations Gafquat par la Gaf Corp. 
comme par exeniple le "cop olymSre 845", le "Gafquat 734 ou 755" 
decrits notamment plus en detail dans le brevet francais 
2.077.143 et la demande de brevet francais 2.393.573, 

2°) des derives d'ethers de cellulose conportant des 
groupements ammonium quaternaires tels que ceux decrits dan a 
le brevet francais 1.492.597 et notamment les polymSres vendus 
sous les denominations JR tels que JR 125, JR 400, JR 30 M et 
LR, tels que LR 400 et LR 30 M par la Societe Union Carbide 
Corp., des derives de cellulose cationiques tels que les 
CELQUAT L 200 et CELQUAT H 100 vendus par la SocietS National 
Starch, 

3°) des polysaccharides cationiques comine decrits dans 
les brevets amerlcain 3.589.978 et 4.031.307 et en particulier 
le Jaguar C. 13 S vendu par la Socigte Meyhall, 

4°) les polymeres cationiques cholsis dans le groupe 
forme par : 

a) les polymeres contenant des motifs de formule : 
-A-Z-A-Z- (I) dans laquelle A designe un radi cal 
comportant deux fonctions amine et de preference - - 
et Z designe le symbole B ou B f ; B et B 1 identiques ou diffe- 
rents designent un radical bivalent qui est un radical alkylene 
a chaine droite ou- ranif iee T comportant jusqu'a" 7 atomes de 
carbone consecutifs dans la chaine- princ ipale , non substitue 
ou substitue par des groupements hydroxyle et pouvant compor- 
ter eri outre des atomes d'oxygene, d'azote, de soufre, 1 a 3 
cycles aromatiques et/ou het£rocyc liques ; les atomes d'oxy- 
gene, d'azote et de soufre etant presents sous forme de grou- 
pements e"ther ou thioether, sulfoxyde, sulfone, sulfonium, 
amine, alkylamine, alkeny lamine, benzylamine, oxyde d'amine, 
ammonium quaternaire, amide, imide, alcool, ester et/ou ure- 
thane; ces polymeres et l'eur procede de preparation sont 
decrits dans le brevet frangais 2.162.025, 
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b) lee polymeres contenant dee motifs de formule : 
-A-Zj-A-Z^- (II) dans laquelle A designe un radical 
comportant deux fonctions amine et de preference -N 

et Zj designe le symbole Bj ou B ' ^ et il signifie au\oln/une 
fois le symbole B'^; B ^ d^signe un radical "bivalent qui est un 
radical alkylene ou hydroxyal kylene a chaine droite ou ra- 
mlfiee ayant jusqu'a* 7 atonies de carbone consecutifs dans la 
chaine principale, B'j est un radical bivalent qui est un 
radical alkylene a chaine droite ou ramifiee ayant jusqu'a 7 
atomee de carbone consecutifs dans la chaine principale, non 
eubstitue ou eubstitue par un ou plusieurs radicaux hydroxyle 
et interrompu par un ou plusieurs atones d 'azote, l'atome 
d'azote 5tant substitue par une chaine alkyle interrompue 
even tuel lenient par un atome d'oxygene et comportant une ou 
plusieurs fonctlons hydroxyle; ces polymeres et leur procede 
de preparation sont decrits dans le brevet frangais 2.280.361; 

c) les eels d ' ammonium quaternaires et les produits 
d'oxydation des polymeres de formules ci-dessus indiquees sous 
a) et b). 

5°) Les polyaminopolyamides reticules e ventue 1 leraen t 
alcoyles choisls dans le groupe forme par au moins un polymere 
reticule soluble dans l'eau, obtenu par reticulation d'un 
polyamlnopolyamide (A) prepare par polycondensat ion d'un 
compose acide avec une polyamine. Le compose acide est choisi 
parmi : (i) les acides organiques d ica rboxy lique s , (ii) les 
acides aliphatiques mono et di carboxy liques a double liaison 
(iii) les esters des acides precites, de preference les esters 
d*alcanols inferieurs ayant de 1 a 6 atones de carbone; (iv) 
les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi 
les polyalcoylene-polyamines bis-pr imai r e s mono- ou bis-secon- 
daires. 0 a AO moles X de cette polyamine peuvent etre rempla- 
c€ee par une diamine bis-pr ima i re de preference 1 T e thy lene-d ia- 
mine ou par une diamine bi s-s e conda i r e de preference la pipera- 
zine et 0 S 20 moles X peuvent etre remplacees par 1 1 h exaraS t hy- 
lenediamine. La reticulation est realis§e au moyen d'un agent 
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reticulant (B) choisi parmi les ep iha lohyd rines , les diepoxydes, 
les dianhydrides , les anhydrides non satures, les derives • 
bis-insatures. La reticulation est caracterisee par le fait 
qu'elle est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyaminopolyamide (A) et 
generalement de 0,025 3 environ 0,2 et en particulier de 0,025 
a environ 0,1 mole d'agent reticulant par groupement amine du 
polyaminopolyamide (A). Ces polymeres et leur preparation sont 
decrits plus en detail dans le brevet franc.ais n° 2,252.840. 

Ces polymeres reticules sont solubles a 10% dans l'eau 
sans formation de gel, la viscosite d'une solution h 10% dans 
l'eau a 25°C est superieure a 3 centipoises et habituellement 
comprise entre 3 et 200 centipoises. 

Les polyaninopoly amides (A) eux-memes sont egaleraent 
utilisables selon l'invention. 

6°) Les polyaminopolyamides reticulSs solubles dans l'eau 
obtenus par la reticulation d'un polyaminopolyamide (A) (ci-des- 
sus decrit) au moyen d'un agent reticulant choisi dans le 
groupe forme* par : 

(I) les composes du groupe comprenant (1) les bis-halo- 
hydrines (2) les bis-aze t idin ium , (3) les bis-ha loa cyl dia- 
mines, (A) les bis-halogenures d'alcoyles; 

(II) les oligomires obtenus par reaction d T un compose (a) 
choisi dans le groupe formS par (1) les bis-halohyd rines , (2) 
les bis-azet idinium, (3) les bi s-ha loa cyl diamine s , (4) les 
bis-halogenures d'alcoyles, (5) les ep ihalohyd rine s (6) les 
diepoxydes, (7) les derives bis-insatures, avec un compose (b) 
qui est un compose b i f on c t ionnel reactif vis-S-vis du compose 
(a). 

(III) Le produit de quat ernisation d'un compose choisi 
dans le groupe forme par les composes (a) susnommes et les 
oligomeres (II) et comportant un ou plusieurs groupements 
amine tertiaire alcoylables totalenent ou par tiel lemen t avec 
un agent alcoylant (c) choisi de preference dans le groupe 
forme par les chlorures, bromures, iodures, sulfates, m§sy- 
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lates et toeylates de mgthyle ou d'ethyle, le chlorure ou 
bromure de benzyle, l'oxyde d'e'thylene, I'oxyde de propylene 
et le glycidol. La reticulation est realisee au tnoyen de 0,025 
3 0,35 mole, en partlculier de 0,025 a 0,2 mole et plus parti- 
cullerement de 0,025 a 0,1 mole d'agent reticulant par groupe- 
ment amine du poly amlnopoly amide . 

Ces reticulants et ces polymeres ainsi que leur procede 
de preparation sont decrlts dans la demande de brevet fran^ais 
n° 2.368.508. 

7°) Lee derivgs de polyaminopolyamides resultant de la 
condensation de polyalcoylene polyamines avec des acldes 
poly carboxyliques suivie d'une alcoylatlon par des agents 
blf onct ionnels. On peut clter par exemple les polymeres acide 
adlplqu e-dialcoy laminohyd roxyal coy 1-dial coy.lene trlamlne dans 
lesquels le radical alcoyle comporte de 1 a A atomes de carbone 
et designe de preference mSthyle, ethyle, propyle, decrlts 
dans le brevet francais 1.583.363, 

Parmi ces derives, on cltera les polymeres acide adi- 
p Ique.-d Imethy lamino hydroxy-propy 1-d i ethyl enetri amine vendus 
sous la denomination Cartaretine F, ou F fl par la Soclete 

SAND 02.. 

8°) Les polymeres obtenus par reaction d'une polyalkylene 
polyamihe comportant deux grpupements amine primaire et au 
molns un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxy- 
llque choisi parol l'acide diglycolique, et des acldes dicar- 
boxyliques aliphatiques satures ayant de 3 a 8 atomes de 
carbone. Le rapport molalre entre la polyalkylene polyamine et 
l'acide di.carboxylique etant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; 
le polyamlnopoly amide en resultant etant araene a rgaglr avec 
1 f epichlorhydrine dans un rapport molalre d 1 eplchlorhydrine 
par rapport au groupement amine secondaire du po lyaminopolya- 
mide compris entre 0,5 : 1 "et 1,8 : 1; cites dans les brevets 
EUA 3.227.615, 2.961.347. 

Les polymeres de ce type sont notamment ceux vendus sous 
la denomination HERCOSETT 57 par la Soclete Hercules Incorpo- 
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rated ayant une viscosite a 25 e C de 30 cps S 10% en solution 
aqueuse; sous la denomination PD 170. ou DELSETTE 101 par la 
Societe Hercules dans le cas du copolymere d'acide adipi- 
que : epoxypropyl d ie thy lene-triamine . 

9°) Les cyclopolymeres ayant un poids moleculaire de 
20.000 a 3.000.000 tels : que les homop olymeres coraportant comme 
constituant principal de la chalne, des motifs repondant a la 
formule (III) ou (111') : - , 

(III) <CH ) - R»C CR^CH^ ^CH.), - R»C CR» 

I I 21 1 | 

H 2 C v CH 2 - H 9 C CH 9 

\ / 2 \ / 2 

R R' (III*) R 

dans laquelle Q et t sont egaux a 0 ou 1 , et la somme £ + t - 1 
R" dSsigne hydrogene ou togthyle, R et R ? dgsignent ind ependam- 
ment l f un de l'autre, un groupement alcoyle ayant de 1 a 22 
atomes de carbone, un groupement hydroxyalcoy le dans lequel le 
groupement alcoyle a de preference 1 a 5 atomes de carbone, un 
groupement amidoalc oy le inferieur et ou R et R f peuvent desi- 
gner conjointement avec 1'atome d f azote auquel lis sont ratta- 
ches des groupements hetero cycliques tels que pipgridinyle ou 
roorpholiny le , ainsi que les copolymeres comportant des unites 
de formule III ou III 1 et des unites derlvees d ' acrylamide ou 
de diacetone acrylamide, est un anion, tel que bromure, 
chlorure, acetate, borate, citrate, tartrate, bisulfate,. 
bisulfite, sulfate, phosphate. 

Parmi les polymeres d'ammonium quaternaire du type ci-des- 
sus definis, on citera 1 1 homopolymere de chlorure de dimethyl 
diallyl ammonium vendu sous la denomination MERQUAT 100 ayant 
un poids moleculaire inferieur a 100.000 et le copolymere de 
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chlorure de dimethyl diallyl ammonium et d ' aery laraide ayant ud ' 
poide molecuUire superieur a 500.000 et vendu sous la denomi- 
nation de MERQUAT 550 par la Societe MERCK . 

Ces polymeres sont decrits dans le brevet fran^ais 2.080.759 
et son certificat d'addition n° 2.190.406. 

10°) Lee poly ammonium quaternaires contenant des motifs 
rgcurrents de formule : 



R 2 * 4 
dans laquelle Rj et R 2 , R 3 et R^ egaux ou difffirents represen- 
tent deB radicaux al i pha t iqu es , alicycliques ou ary la lipha t i- 
ques contenant au maximum 20 atonies de carbone ou des radicaux 
hydroxyaliphatiques inferieurs, ou bien K x et R 2 et R 3 et R 4 , 
ensemble ou separement constituent avec les atones d 'azote 
auxquels ils sont attaches, des heterocycles contenant even- 
tuellement un second heteroatome autre que l'azote, ou bien 
R l* R 2* R 3 et R 4 repr^sentent un groupement : 
' R 1 , 



CH 2 - CB 



dans lequel R'^ designe hydrogene ou alcoyle inferieur et R ' 
designe l'un des groupements sulvants : 

0 0 0 R* 0 

1 II -|| / 6 |l 
-CN; - C - 0R» 5 , - C - R' 5 , - C - N , - C - 0 - R' ? - D, 



\ 



0 

II 

et - C - NH - R' 



7 



R* 5 designant un groupement alcoyle inferieur, R' 6 designant 
1'hydrogene ou un groupement alcoyle inferieur, R f ? designant 
alcoylene, D designant un groupement ammonium quaternaire, 
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A 2 et B 2 re P r *sentent des grouperoents po lyme thy 1 eni qu es conte- 
nant de 2 a 20 atomes de carbone, pouvant etre lineaires ou 
ramifies, satures ou insatures et pouvant contenir, intercales 
dans la chaine principale un ou plusieurs cycle(s) aromati- 
que(e) tels que le grouperaent : 

-CH^S ?^CH 2 — (o, m, p) 

un ou plusieurs groupements : 

Yj designant 0, S, SO, S0 2> 

R 1 



# 9 

S - S - , - N - - 

I \ 

i t 



R' 8 R' Q X© 

0 
II 

- CH - NH - C - NH - 

OH 

0 0 
» * 
-C-N- ou - C - 0 - 
i 

R, 8 

e> 

avec X j designant un anion dSrivS d'un acide mineral ou orga- 
nique, n.etant 2 ou 3, R ? e dgsignant I'hydrogene ou un groupe- 
ment alcoyle inferieur, R' 9 designant alcoyle inferieur, ou 
bien et R^.et forment avec les deux atomes d'azote 
auxquels ils sont attaches, un cycle piperazinique; en outre 
si A 2 designe un radical alcoylene ou hydroxyalc oy 1 Sue lineaire 
ou ramifie, saturi ou insature, B 2 peut egaleraent designer un 
grouperaent : 

" <CH 2 ) n - CO - D - OC - ( CH 2 ) Tl - 
dans lequel D designe : 

a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou 2 designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou un 
groupement repondant aux foricules : 
£CH 2 - CH 2 - Oj-^ CH 2 - CH 2 - ou 
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-J. CH 2 - CH - 0 -4 — CH 2 - CH 

L ' pu — « TP 



CH 3 -y CH 3 
ou x et y deslgnent un nombre entier de -1 a A representant un 
degre de polymerisation defini et unique ou un nombre quel- 
conque de 1 a A representant un degr§ de polymerisation moyen; 

b) un.ieste de diamine fri s-se cond aire tel qu'un derive 1 de la 
piperazine de formule : - N - 

c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH - Y. - NH - 

ou T designe un radical hydrocarbone linealre ou ramifie ou le 
radical bivalent 

-CH 2 -CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 - 

d) un groupement urSylene de formule - NH - CO, - NH- ; 
X~ est un anion tel que , chlorure ou br omure . 

Ces polymeres ont une masse molecu laire genera 1 ement com- 
prise entre 1.000 et 100.000, 

*Des polymeres de ce type sont decrits, en particuller, 
dans les brevets francais 2.320.330, 2.270.846, 2.316.271, les 
demandes franchise 2.336.A3A, et 2*413.907 et les brevets des 
EUA 2.273.780, 2.375.853, 2,388. 61A,. 2.454.547, 3.206.462, 
2.261.002, 2.271.378. * * 

•D'autres polymeres de ce type sont decrits dans les 
brevets des EUA 3 . 874 .8 70, A_.001 .432, 3.929.990, 3.966. 90A, 
A. 005. 193, 4.025.617, A. 025. 627, A .025.653 , A.026.9A5 et 
A. 027. 020. 

11°) Les homopolymeres ou copolymeres derives d'acide 

acrylique ou methac rylique et comportant comme motif : 

R- R_ R 7 
I 7 • I 7 I 
^ CH- — C , — CH 2 — C — ou — CH 2 C 

c«o c=o c-o 



0 0 NH 



1 



. N x R 8— ^<*T R io R 8-»€T R io 
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dans lequel R ^ est H ou CH^ 

A 1 est un groupe alcoyle lineaire ou ramifiS d e 1 a 6 atones 
de carbone ou un groupe hydroxyalcoy le de 1 a 4 atonies de 
carbone, 

R g» K Q » ldentiques ou differents representent un groupe 

alcoyle, ayant de 1 a 18 atomes de carbone, ou benzyle, 
R^, Rg representent hydrogene ou un grouperoent alcoyle ayant 
de I a 6 atomes de carbone, * • 

dfisigne un anion me thosu If at e ou un halog§nure tel que 
chlorure, bromure. 

Le ou les coraonomeres utilisables appar t iennent 3 la 
f ami lie des : acrylamide, mgthacrylamide, diacgtone acryl- 
amide, acrylamide et mSthacry lamide substitues a 1'azote par. 
des alcoyles lnferieurs, esters d ' ale oy 1 es . des acldes acryli- 
que et me thacrylique , la viny lpyrrolidone, les esters vinyli- 
ques. 

A titre d'exemple on peut citer : 

- le copolymere d 'ac ry lamide et de be ta~ me thac ry 1 oy loxy ethy 1 
t rimSthy lammonium methosulf at e vendu sous les denominations 
Reten 205, 210, 220 et 240 ou RERCOFLOC 812, 815 par la Societe 
Hercules, 

- les copolymeres de methacrylate d'ethyle, methacrylate 
d'oleyle, beta raethac ryl oy loxy ethyldiethyl methy 1 ammonium 
methosulf ate references sous le nom de Quaternium 38 dans le 
Cosmetic Ingredient Dictionary, 

- le copolymere de methacrylate d'ethyle, methacrylate d'abie- 
tyle et beta methacryloyloxy §thyld iethyl mSthylamraonium raetho- 
sulfate reference sous le nom de Quaternium 37 dans le Cosmetic 
Ingredient Dictionary, 

- le polymere de beta metha cry loyloxye thy 1 trimethylammoniura 
bromure reference sous le nom de Quaternium 49 dans le Cosme- 
tic Ingredient Dictionary, 

- le copolymere de be"ta methacry loy loxye* thy 1 trimethylamraonlura 
methosulfate et beta m§thac ry 1 oyloxy Sthyl s tea ryld ime thy 1 ammo- 
nium mSthosulfate reference* sous le nom de Quaternium 42 dans 
le Cosmetic Ingredient Dictionary, 
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- le copolymere d 1 aminoe t by la cry la t e phospha t e/a cry la t e vendu 
sous la denomination Catrex par la'Societe National Starch, 

qui a une viscosite de 700 cpe a 25°C dans une solution aqueuse 
a 18X, 

- les copolymeres catlonlques greffSs et reticules ayant un 
poide moleculaire de 10,000 a 1.000.000 et de preference de 
15.000 a 500,000 resultant de la copolymerisa t ion : 

a) d 'au mo ins un monomere cosmetlque, 

b) de mSthacry la te de dime thy laminoe thy le , 

c) de polyethylene glycol, et 

d) d'un reticulant poly insatur§, 
decrits dans le brevet francais 2.189.434. 

Le reticulant est pris dans le groupe constitue par : le 
dimSthacry late d'ethylene glycol, les phtalates de diallyle, 
les diviny lbenzene s , le te t raal ly loxye thane et les polyallyl- 
eucroses ayant de 2 a 5 groupes allyle par mole de sucrose. 

Le monomere cosmetlque peut etre d'un type tres varle, 
par exemple, un ester vinylique d'un aclde ayant de 2 3 18 
atonies de carbone, un ester allylique ou me" thai ly lique d'un 
acide ayant de 2 a 18 stones de carbone, un acrylate ou metha- 
crylate d'un alcool sature ayant de 1 a 18 atomes de carbone, 
un alkyl vinylether dont le radical alkyle comporte de 2 a 18 
atomes de carbone; une define ayant de 4 a 18 atomes de 
carbone, un derive he t e ro eye 1 i que vinylique, un maleate de 
dialkyle ou de N t N-dialkylaminoalkyle dont les radicaux alkyle 
ont de 1 a 3 atomes de carbone ou un anhydride d T aclde insa- 
ture. 

12°) Les. polymeres quaternaires de viny lpyrrolidone et de 
viny limidazole tel que par exemple le Luviquat FC 905 vendu 
par la Sociite B.A.S.F. 

13°) Les polymeres cationiques silicones par exemple ceux 
decrits dans les demandes europeennes 17121 et 17122, dans le 
brevet amgricain 4.185.087, la demande de brevet japonaise 
80.66.506 et autrichienne 71.01171 encore ceux cites dans le 
dictionnaire CTFA sous la denomination 1 ' AMODIMETHIC0NE tel 



2528699 



14 

que le produit c omiae rc ial i si en melange avec d'autres ingre- 
dients sous le n ora d'emulsion cationique "Dow Corning 929". 

14) Des derives d'amidons ou '€ther d t aniidons cationises 
tels que ceux decrits dans la denande de brevet francais 
2.434.821 notamment le polymere vendu sous la denomination LAB 
358 par la Societe ROQUETTE. 

15°) Les polyalkylene imines. 

16°) Les polymeres contenant dans la chalne des motifs 
viny Ipyr id ine ou viny Ipy rid iriiura . 

17°) Les condensats de polyamines et d 1 epichl orhyd rine . 
18°) Les derives de chitine. 

19°) Les proteines et polypeptides d'origine animale ou 
vegetale cationises par une amine grasse tertiaire. 

Les polymeres des groupes 9 et 15 sus-definis sont moins 
appropries dans 1 'application visee. 

Les polymeres anioniques utilisables conf ormeraent a 
l'invention sont des polymeres comportant un ou plusieurs 
groupements carboxy 1 iques , sulfoniques ou phosphor iqu es . lis 
ont un polds moleculaire compris entre 500 et 3.000.000. 

Les groupements carboxyl iqu es sont apportes par des mono 
ou diacides ca rboxyl iques insatures representes notamment par 
la f ormule : 

R lv ^ _ (A)- COOH 



C 



R 2 R 3 
dans laquelle n est un nombre entier de 0 a 10, A designe un . 
groupement methylene S ven t uel lemen t relie a l'atome de carbone 
du groupement insaturg ou au groupement methylene voisin lors- 
que n est superieur a 1 par 1 ' in termediai re d'un hetSroatome 
tel que oxygene, soufre, Rj designe un atone d'hydrogene, un 
groupement phenyle, benzyle, R2 designe un atone d'hydrogene, 
un groupement alcoyle inf erieur, carboxyle, R^ designe un 
atone d'hydrogene, un groupement alcoyle inferieur, -CH^-COOH, 
phSnyle, benzyle. 
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Dans la formule prScitee un radical alcoyle inferieur 
deBlgne de preference un groupement ayant ISA atonies de 
carbone et en par ticul'ler* me thy le , ethy le . , . 

Lee polymeres anlonlques preferes conformes a I'invention 
sont choieis notamment parml : 

- les homo- ou copolymeres d'acide acryllque ou me* thacry lique 
ou leurs sels et en particulier les produits vendus sous les 
denominations VERSICOL E ou K par la Societe" • ALLIED. COLLOID, 
ULTRAHOLD 8 par la Society CIBA GEIGY, DARVAN n° 7 par la 
Societe Van der BILT, VINAPOL 1640 par la Societe SttEBY, 
CARBOSET 514 par la Societe GOODRICH; les copolymeres d'acide 
acryllque et d 'aery lamide vendus sous la forme de leur sel de 
sodium sous les denominations RETEN 421, 423 ou 425 ou HERCOFLOC 
1018, 1031 ou'1021 par la Societe HERCULES, les copolymeree 
d'aclde acryllque ou me" thacry lique et d'alcool vinylique 
vendus sous la denomination HYDAGEN F par la Societe HENKEL; 

- les copolymSres des acldes precites avec un mo no me re raono- 
ethylenique tel que 1'ethylene, le vinyl benzene, les esters 
vinylique; allylique, les esters d'acide acryllque ou mStha— 
crylique, even tu el lemen t greffes sur un poly a 1 coy lene glycol 
tel que le polyethylene glycol et even tu el lenient reticules, De 
tels polymeres sont decrite en particulier dans le brevet 
franc,aia 1.222.944 et la demande allemande 2.330,956; les 
copolymeree de ce type comportant dans leur chaine un motif 
ecrylamide eventuellement N-alcoyle et/ou hydroxyalcoyle tels 
que decrite notamment dans les demandes de brevets luxem- 
bourgeois 75370 et 75371 ou proposes sous la denomination 
QUADRAMER 5 par la SocletS American Cyanamld; 

- les copolymferes derives d'acide crotonlque tels que ceux 
comportant dans leur chalne des motifs acetate ou propionate 
de vinyle et eventuellement d'autres raonomeres tels que esters 
allyllque ou me thai ly lique ,* £ther vinylique, ou ester viny- 
lique d'un aclde carboxyllque sature a longue chalne hydrocar- 
bonfie tels que ceux comportant au rooins 5 atom.es de carbone. 
Ces polymSres pouvant eventuellement etre greffes et reticules 
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ou encore un ester vinylique, allyllque ou metallylique d'un 
acide carboxylique ou ^-cyclique. De tels polymeres sent 
decrits entre autres dans les brevets francais 1.222.944, 
1.580.545; 2.265.782, 2.265.781; 1.564.110 et 2.439.798. Des 
products commerciaux entrant dans cette classe sont les resines 
28-29-30, 26-13-14 et 28-13-10 vendues par la Societe National 
Starch. 

- Les polymeres derives d'acides ou d'anhydrides maleique, 
fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des ethers 
vinyliques, des halogenures vinyliques, des derives phenyl- 
vinyliques, l'acide acrylique et ses esters;. ces polymeres 
peuvent etre esterifies. De tels polymeres sont decrits en 
particulier dans les brevets des E.U.A. 2.047.398, 2.723.248, 
2.102.113, le brevet britannique 839.805. On peut citer no- 
tamment les polymeres vendus sous les denominations GANTRE2 AN 
ou ES par la Socigte* General Anilin ou EMA 1325 par la Societe 
MONSANTO. Des polymeres entrant ega lenient dans cette classe 
sont les copolymeres d'anhydrides malSique, ci traconique , 
itaconique et d'un ester aZlylique ou me th al ly 11 que comportant 
eventuel lement un groupement acrylamide ou me t ha cry 1 amid e dans 
leur chatne, monoes ter if ies ou nionoamidif ies decrits dans les 
les brevets francais 2.350.834 et 2.357.241 de la demanderesse. 

Les polyac rylamides cotnportant des groupements carboxylates 
tels que ceux vendus par la Societe American Cyanamid sous la 
denomination CYANAMER A 370. 

Les polymeres a groupement sulfonique utilisables con- 
formSroent a 1 'invention sont. choisis notamment par mi : 

- Les sels de l'acide polystyrene sulfonique tels que les 
sels de sodium vendus sous la denomination Flexan 500 ayant un 
poids moleculaire d'environ 500.000 ou sous la denomination 
Flexan 130 ayant un poids moleculaire d'environ 100.000 pair la 
Societe National STARCH. De tels composes sont decrits notam- 
ment dans le brevet francais 2.198.729* 

- Les sels de metaux alcalins ou alcalind terreux des 
acldes sulfoniques. dSrivant de la lignine et, plus particulie- 



2528699 



17 

rement, les lignosu If ona t e s de calcium ou de sodium tels que 
le prodult vendu sous la denomination Marasperse C-21 par la 
Societe American Can Co et ceux en C^ Q Cj^ vendus par la 
Societe Avebene. 

- Les polymeres contenant des motifs acide alkylnaph- 

t al£ne . su If onique sallfle tel que le sel de sodium vendu sous 
la denomination Darvan n° 1 par la Societe Van der Bilt. 

- Les polymeres comportant au moins un* motif vinylsul- 

f onique tel que plus particulierement les polyvlnylsulfonates . 
ayant un polds moleculaire compris entre 1000 et 100,000 et 
Detainment leurs sels de sodium, de potassium, de calcium, 
d'amroonium et les sels d' amines com me les sels d ' alky lanines , 
d ? a lcanolamines ainsl que les copolymeres comportant au moins 
des groupements vi ny 1 su If on i que s avec un ou plusleurs comono- 
aeres cosm St iqu enen t acceptables tels que des acldes insatures 
cholsis parmi les acldes acrylique, methac ry lique et leurs 
esters, les amides tels que I'acrylamide ou le me thacry lamide 
substitutes ou noa, les esters vinyliques, les ethers vinyli- 
ques et la viny lpyr rol idone . Ces polymeres sont decrits plus 
particulierement dans les brevets frangais 2. 238.474 et ame- 
ricain 2.961.431 et 4.138.477. 

D'autres polymeres anloniques utilisables conformement a 
l'invention sont cholsis parmi : 

- les polysaccharides d'origine naturelle ou synthetique, 
animale ou vegetale et comportant des groupements anioniques 
tels que des groupements carboxylate, sulfate, sulfonate, 
phosphate. On peut citer a cet effet la cellulose et les 
derives de la cellulose carboxymethy 1 es , (les carboxymethy 1 cel- 
luloses) et les carboxymethyl hydr oxye thy lc el lulose s , les 
ca rragh€na t e s , les alginates, les pectlnes, les amidons modi- 
figs . anloniquement tels que les carbbxymethylamidons , les 
gommes dc guar raodifiees, telles que par exemple carboxym§- 
thyl£es, les gommes de caroube, les gommes de xanthane vendues 
notamment sous les denominations KELTR0LL ou RH0DIGEL. 
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11 est egaleroent possible d'utiliser conf orraeroent a 
I'invention a la place des polymeres cationiques ou bien a la 
place des polymeres anioniques des polymeres amphoteres. Dans 
ce cas on utilise des polymeres amphoteres obligatoirement 
soit avec un polymere anionique, lorsque le polymere amphotere 
remplace le polymere cationique, soit avec un polymere catio- 
nique lorsque le polymere amphotere remplace le polymere 
anionique. Les polymeres amphoteres sont constitutes de motifs 
A et B repartis statistiquement dans la chaxne polymere ou A 
designe un motif derivant d T un mon oroere compor ta n t au moins un 
atome d'azote basique et B designe un motif derivant d'un 
monomere acide comportant un ou plusieurs groupements carbo- 
xyliques ou sulfoniques ou bien A et B peuvent designer des 
groupements derivant de monomeres zwit ter ioniques de carboxy- 
betalne; A et B peuvent £galement designer une chalne polymere 
cationique comportant. des groupements amine secondaire, ter- 
tiaire ou quaternaire dans laquelle au moins I'un des groupe- 
ments amine porte un groupement carboxylique ou sulfonique 
relie par 1 ' lntermed ia ire d'un radical hydrocarbons ou bien A 
et B font partie d 1 une chaxne d'un polymere S motif Ethylene 

^ -dicarboxylique dont I'un des groupements carboxylique a 
gte amene" a reagir avec une polyamine comportant un ou plusieurs 
groupements amines primaires ou secondaires. 

Ces polymeres sont decrits notaminent dans les brevets US 
3.836.537*et fran^ais 1. AOO.366 ainsi que dans la demande de 
brevet francais 79 29 319. On peut egalement utiliser des 
polymeres amphoteres de dialkylaminoalkyle meth(acrylate) ou 
meth(acrylamide)betalnise comportant des motifs : 




h 

c 
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dans laquelle Rj dgsigne un atone d'hydrogene ou un groupement 
mSthyle, R 2 d£signe un groupement alkylene de 1 3 4 atomes de 
carbone, Y designe 0 ou NH, R 3 et R 4 designent indgpendammen t 
l'un de I'autrve hydrogene, alkyle ayant 1 a A atomes de car- 
bone et lea copolymeres avec dee esters decides acrylique ou 
methacry lique comportan^ des radicaux alkyles ayant 4 a 24 
atomes de carbone et des esters d'acides acrylique ou metha- 
crylique comportant des radicaux alkyle ayant la 3 atomes de 
carbone et £ ventu el 1 emen t d'autres monomeres tels que la 
N-viny lpyr rolidorie. 1 ' a cry lamide , 1 'hyd roxy e thy le ou propyle 
acrylate ou mS thacry lat e, 1 ' ac ry loni tr ile , le styrene, le 
chlorostyrSne, le vlnyltoluene, l'acetate de vinyle, etc... 
connus en eux-memes. r 

Les compositions cosmetiques peuvent contenir en plus du 
polymSre cationique, du polymere anionique et des cires, des 
pigments. L'invention permet d'obtenir une meilleure reparti- 
tion de ces pigments dans la composition ainsi que d'ameliorer 
leur. fixation sur la peau. 

Le's pigments utilisables conformSment a I'inventlon sont 
choisis .parmi les pigments mineraux, les pigments organiques 
et les pigments nacres. On peut citer notamment a cet effet le 
dioxyde de titane (rutile ou anatase) even tuel lenient traite en 
surface et codifie* dans le color index sous la reference CI 
77 891, les oxydes de fer noir, jaune, rouge, brun codifies 
sous les references CI 77 499, 77 492, . 77 491, le violet de 
manganese (CI 77 742), le bleu outremer (CI 77 007), I'oxyde 
"de chrome (CI 77 288), 1 'hydrate de chrome (CI 77 289), le 
bleu, ferrique (CI 77 510). Les pigments organiques sont choi- 
sis en. particulier parmi les pigments D et C red n° 19 
(CI 45 170), D et C red n° 9 (CI 15 585). D et C red n° 21 
(CI 45 380), D et C orange* n° 4 (CI 15510), D et C orange n° 5 
(CI 45 370), D et C red n a 27 (CI 45 410), D et C red n° 13 
(CI 15 630), D et C red n° 7 (CI 15 850), D et C red n° 6 
(CI 15 850), D et C yellow n° 5 (CI 19 140), p. et C red n° 36 
(CI 120 85) i D et C orange n° 10 (CI 45 425), D et C yellow 
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n° 6 (CI 15 985), D et C red n° 30 (CI 73 360), D et C red 
n° 3 (CI 45 4 30) et les laques a base de carmin de cochenille 
CI 75470). 

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pig- 
ments nacres blancs tels que le mica recouvert d'oxyde de 
titane, l'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres col ores 
tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane 
avec du bleu ferrique de I'oxyde de chrome , .etc ... , le mica 
titane avec un pigment organique du type precitS ainsi que 
ceux a base d f oxychl orure de bismuth. 

Les pigments lorsqu'ils sont utilises sont presents dans 
les proportions de 3 a 20% par rapport au polds total de la 
composition suivant la coloration et l'intensite de la colora- 
tion que I'on cherche a obtenir. 

Les compositions conforraes a l'invention peuvent adopter 
des formes diverses appropriees en particuller pour le maquil- 
lage de la peau, des cils et des sourcils. 

Ces compositions peuvent notamment se presenter sous 
forme solide ou pateuse anhydre, sons forme d 1 emulsions huile 
dans eau ou eau dans huile. Lorsqu'elles sont utilisees sous 
forme d ' emu Is ions elles peuvent contenlr des agents tenslo-actif s 
bien connus dans l'etat de la technique choisis parmi les 
agents tens i o-act if s anioniques, non ionlques, ou arophoteres 
ou leurs melanges. Ces compositions ne contiennent de preference 
pas d f agent tensio-actif cationique. 

Une realisation par t iculiereraent preferge consiste a pre- 
parer des emulsions anioniques ou non-ioniques en utilisant 
des agents t ensio-a cti f s anioniques ou non ioniques dans des 
proportions de preference comprises entre 2 et. 30%. 

Parmi les agents tensio-actif s anioniques qui peuvent 
etre utilises seuls ou en melange, on peut citer en particu- 
lier les sels alcalins, les sels d'ammonium, les sels d'araine 
ou les sels d 1 amino-a 1 coo 1 des composes suivants : 

- les alcoylsulf a tes, alcoylether sulfates, alcoylamides 
sulfates et ethers sulfates, al coy lary lpolySthersulf ates , 
monoglycer ides sulfates, 
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- lee alcoy lsu lfona tes, alcoyl amides sulfonates, alcoyl- 
a ry Isul fona tes , ^-defines sulfonates, paraffines sulfonates, 

les al coy lsulf osuccinates, alcoylethersulf osuccinates, 
alcoy 1 amides su 1 fo succinates , 

- les alcoy lsu If osucclnama tes , 

- les alcoy lsulf oace tat es , les alcoylpolyglycerol carbo- 
xylates, 

- les alcoy 1 phosphate/a lcoy let herphospha tes, 

- les ale oy 1 ear coslna t e s , a lc oy lpolypep t Ida t e s , alcoyl- 
amldopolypep t idat es , alcoy Use thionates, al coy It aura t es . 

Le radical alcoyle dans tous ces composes designe genera- 
lenient une chalne de 12 a 18 atones de carbone* 

D'autrea agents tensio-actif s anioniques sont constitues 
par les sels d'acides . gras tels que l'acide olelque, rlclno- 
lelque, palmltique, stearlque, les acides d'hulle de coprah ou 
d'huile de coprah hydrogenee et notamment les sels d 'amines 
tel que les stearates d* amines. 

On peut egalement citer : 

* les acyl lactylates dont le radical alcyle comprend de 
8 3 20 atones de carbone, 

- les acides carboxyliques d'ethers poly glycol iques 
repondant a la formule : 

Alk - (0CH.-CH o ) - 0CH o - COOH 
sous forme de bases ou de sels ou le substituant Alk corres- 
pond a une chalne llneaire ayant de 12 3 18 atones de carbone 
et ou n est un nombre entier compris entre 5 et 15. 

Parmi les tensio-actif s non ionlques qui peuvent etre 
utilises seuls ou en melange, on peut citer en particulier : 
les alcools, les ale oy lpheno Is et acides gras poly e thoxyl es , 
polypropoxyles ou poly glyc erol es a chalne grasse comportant 8 
\ 18 atones de carbone. On peut ggaleraent citer des copoly- 
meres d ' oxydes d'ethylene et de propylene, des condensats 
d'oxyde d'ethylene et de propylene sur des alcools gras, des 
amides gras poly Sthoxy les , des amines grasses polye thoxyl ees , 
des ethanol amides , des esters d'acides gras de glycol, des 
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esters d'acides gras du sorbitan oxyethylenes ou non, des 
esters d'acides gras du saccharose, des esters d'acides gras 
des poly ethy leneglycols, des triesters phosphoriques, des 
esters d'acides gras de derives de glucose. 

D'autres composes entrant dans cette classe sont : les 
prodults de condensation d 'un nonoaicool , d'un o(-dio 1 , ' d ' un 
alcoy lphenol , d'un amide, ou d'un digly colamlde avec le glyci- 
doltelque: 

R A - CHOH - CH 2 - 0 - (CH 2 - CHOH - CH 2 - 0^ — H 

dans laquelle R^ designe un radical aliphatique, cycloalipha- 
tique ou a ry la 1 ipha t lque ayant de preference entre 7 et 21 
atomes de carbone et leurs melanges, les chatnes allphatlques 
pouvant comporter des groupeiaents Sther, thioether ou hydroxy- 
methylSne et ou p est compris entre 1 et 10 inclus, tels que 
decrit dans le brevet fran^ais 2.091.516. 

Des composes repondant a la formule : 

R 5 0 £C 2 H 3 0 - (CH 2 0H) J H 

dans laquelle R^ dSsigne un radical alcoyle, alcenyle ou 

alcoylaryle et q est une valeur statlstique comprise entre 1 

et 10 inclus tels que decrits dans le brevet franc,ais 1.477.048. 

Des composes repondant a la formule : 

R fi CONH - CH 2 - CH 2 0 - CH 2 - CH 2 - 0 (Cfi 2 CHOH-CI^-O)^ — H 

dans laquelle Rg designe un radical ou un melange de radicaux 
allphatlques lineaires ou ramifies, satures ou insatures 
pouvant comporter even tuel lemen t un ou plusieurs grouperaent 
hydroxyle, ayant entre 8 a 30 atonies de carbone, d'origine 
naturelle ou synthetique, r represente un nonbre entler ou 
decimal de 1 a 5 et designe le degre de condensation noyen, 
tels que decrits dans le brevet fran^ais 2 328.763. 

Les emulsions non ioniques sont constitutes prlncipale- 
ment d'un melange d'huile et/ou d 'alcool gras, ou bien d'al- 
cools poly ethoxylSs ou polyglycerol e s tels que des alcools 
stearylique ou ce ty Is tSa ry llque polygthoxyles . 

Les emulsions anioniques sont constitutes pref erentiel le- 
ment a partir de stSarates d'araines. 
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Lea compositions peuvent cbntenir .en plus des composants 
raentionnes ci-dessus des ingredients c las siqueroent utilises 
notantnent dans les compositions de maquillage et choisies 
parmi les hulles, les silicones les epaississants , les adoucls- 
sants les produits ant l-sola ires , les parfums, les conserva- 
teurs, les sequestrants; les polymeres non ionlques ainsi que 
des agents al cal i nisan t s ou acidlfiants habituel lement utili- 
ses dans le domaine cosmftlque sulvant 1 f applies t Ion envisagee. 

Les epalssissants utilisables peuvent etre l Y alginate de 
sodium ou la gomme arabique ou les derives cellu losi ques tels 
que la methylcel lu lose, 1 'hydroxymethy lcel lulose , I'hydroxy- 
ethylcel lulose , 1 ' hydroxypropyle el lulose , 1 ' hydroxy propylmS- 
thy lcel lulo se . On peut Sgalement obtenlr un epaiss issement des 
compositions par melange de polyethy leneg lycol et de stearate 
ou de distearate de poly ethy leneg lycol ou par un melange 
d'esters phosphori ques et d' amides gras. 

Les hulles sont choisies parmi les hulles vegetales ou 
mlnerales et notamment parmi l'hulle de palme hydrogenee, 
l'hulle de ricln hydrogenee, l'hulle de vaseline, l'hulle de 
para £ fine. 

Les compositions par t iculie r ement preferees sont celles 
comprenant 3 titre de polymere catlonlque, les polymeres 
dSrives d'Sther de cellulose comportant des groupements ammo- 
nium quaternalres et les polyaminopolyamides even tuel lement 
reticuleB definis ci-dessus. 

Les polymeres anioniques preferes sont choisls notamment 
parmi les polymeres ou copolymeres d'acides acrylique ou 
methacry lique tels que ceux vendus sous la denomination Versicol, 
Vinapol 1640, Darvan N° 7, les carboxymSthylcelluloses, les 
gomme de Guar modlflees notamment ca rboxymethyl ees , les gommes 
de xanthane telles que celles vendues sous la denomination de 
Keltroll. 

Selon une realisation pref e ren t iel le de l'invention on 
utilise avec les polymeres catlonlques et anioniques preferes 
mentionngs ci-dessus, les cires animales, vSgStales, microcris- 
talllnes ou synthet lques . 
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Les compositions conformes a l'invention sont particulie- 
rement appropriees pour etre utilisees conme mascara se presentant 
sous forme solide ou pSteuse anhydre ou d'Smulsions huile dans 
eau ou eau dans huile. 

De telles compositions contiennent en plus des circa, du 
polymere catioriique et du polymere anionique,- des agents- 
Spaisslssan ts et des pigments permettant d f obtenir la colora- 
tion souhaitee 

Ces mascaras permettent en particulier d'allonger les 
cils- Les mascaras pa r ticulierement prSferSs sont des compositions 
contenant en association des polymeres derives d'Stner de 
cellulose comportant des grouperaents ammonium quaternaire et 
un polymethacry la te de sodium tel que celui vendu sous la 
denomination DARVAN n° 7. 

Une autre application de l'invention est l 1 utilisation 
des compositions comme fard 3 paupieres. Ces compositions se 
presentent de preference sous forme d'emulsions eau dans huile 
ou huile dans eau et contiennent les cires, un polymere catio- 
nique et un polymere anionique, des pigments et un agent de 
surface anionique ou non ionique. 

Les compositions peuvent enfin etre utilisees comme rouge 
a levres, comme fard a joues, comme crfeme pour le visage 
notamment comme des produits, ra f f ermi ssant la peau et diminuant 
les ridules avec un effet tenseur. 

De telles compositions contiennent en plus des cires, du 
polymere anionique et du polymere cationique, des huiles, des 
agents de surface. 

Les exemples suivants sont destines a illustrer l'inven- 
tion sans pour autant presenter un caractere limitatif. 
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EXEMP LE 1 

On prepare la composition suivahte : 



Stearate de triethanolamine 


30,00 


g 


Cite microcristalline (Pf.89°C) 


20,00 


g 


Cire d'abeille (Pf. 61-65°C) 


5,00 


8 


Cire de Carnauba (Pf . 83-86*0) 


10*00 


g 


Parahydroxybenzoate de methyle 


0,15 


S 


Parahydroxybenzoate de propyle 


0,15 


g 


Gomme arabique 


4,70 


8 


Darvan 7 


1,00 


8 


Polyoere JR 400 


1 ,00 


8 


Oxyde de fer rouge 


5,00 


8 


Oxyde de fer noir 


5,00 


8 




82,00 


g 



Pour preparer la composition on fait fondre les diffe- 
rente constituants a 90°C et on melange. 

Cette composition se prfisente sous forme d'un pain uti- 
lise comae mascara. 

Les cils maquilles grace a cette composition sont ral- 
longes de fagon notable 



EXEM PLE 2 

On prepare la composition suivante : 



Cire de Carnauba (Pf. 83-86°C) 


15,00 


g 


Cire de Candelilla (Pf*66-71°C) 


7 ,00 


8 


Stearate de- triSthanolamine 


10,00 


8 


Darvan 7 


1 ,00 


g 


Polymere JR. 400 


1,00 


g 


Hydroxyethyl cellulose 


0,20 


g 


Polysulfure d'amlnosilicate 


4,00 


g 


Oxyde de fer noir 


5,00 


g 


Imidazo lidiny 1 uree 


0, 30 


g 


Eau permutee qsp 


100 g 





Cette composition utilisee comme mascara automatique est 
obtenue en cbauffant a °0°C les corps gras avec les pigments 
et en ajoutant sous agitation vive les emulsifiants et les 
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autres composants hyd rosol ubles . AppliquGe sur les cils, on 
observe un allongeraent de ceux-ci. 

EXEMFLE 3 

On prepare la composition suivante : 

Ester d'acide gras et de sorbitan 4,00 g 

Cire microcristalline (P.f. 89°C) 5,00 g 

Cire d'abeille (Pf. 61-65°C) 2,00 g 

Huile de paraffine 8,00 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,30 g 

Mica titane 10,00 g 

Poudre de polyethylene 5,00 g 

Vinapol 1640 0,50 g 

Polymere A* 0,50 g 

Eau permittee qsp 100 g 

On prepare une emulsion eau dans huile avec les elements 

mentionnes ci-dessus en ehauffant vers 90°C les corps gras et 

1 ' emu lsif iant et en ajoutant sous vive agitation l'eau et les 
autres composants. 

Ce produit est utilise* comme fard a paupiSres. 
EXEHPLE 4 

On prepare la composition suivante : 

Palmitate d'isopropyle 22,00 g 

Huile de paraffine 26,00 g 

Huile d'amande douce 0,50 g 

Ozokerite (Pf. 73-74°C) 2,00 g 

Alcool de lanoline 6,50 g 

Kuile de silicone 2,00 g 

Lanolate de magnesium 2,90 g 

Polyvinyl sulfonate de sodium 0,5 g 

Polymere cationique JR 400 * 0,8 g 

Conserva t eurs qs 

Parfum qs 

Eau derainer al i see sterile qsp 100 g 

Cette composition qui se presente sous forme d'emulsion 

est utilisee comme crerae raf f ermis san te pour le visage. 
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EXEMPLE 5 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
lee corps gras avec les p igraents . puis on ajoute sous agitation 
vive les emulslf iants et les autres composants hyd rosolub les : 

Acide atearique 3 g 

Cire microcristalline (P.F. 89°C) 1 g 

Huile de palme hydrogenee 2 g 

Trie thanolamine 1,2 g 

PolySthylSne glycol 1500 15 g 

.Silicate de magnesium 0,6 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,1 g 

Imldazolidinyl uree , 0,3 g 

Folysulfure d'alumlno silicate 2 g 

Dloxyde de -titane 3 g 

Mica titane 15 g 

Darvan 7 0,5 g 

LAB 358 0,5 g 

£au permutee sterile qsp 100 g 

Cette composition se presente sous forme d'une emulsion 
et elle est utilisee comme fard a paupieres. 

EXEMPLE 6 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emulslf iants et les autres composants hyd ro solub le s : 

Cire de Candellila (P.F. 66/71°C) 5 g 

Cire microcristal line (P.F. 89°C) 10 g 

Ctre d.'abeille (P.F. 61/65°C) 10 g 

Stearate d'A.M.P. 10 g 

Hydroxy propyl cellulose * 0,8 g 

Parahydroxybenzoate de ragthyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate de prop'yle 0, 1 g 

Oxyde de fer noir 5 g 

Darvan 7 ■ 0,2 g 

Hereof loc '812 0,2 g 

Eau permutSe sterile qsp 100 g 
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Cette composition se presente sous la forme d'une emulsion 
huile dans eau. Elle est utilisee comrae mascara au t omat ique . 

EXEMPLE 7 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emu Is if ian t s et les autres composants hyd rosol uble s : 
Cire de Candellila (P.F. 66/71°C) 14 g 

OzokSrite (P.F. 73/74°C) 3.g 
Resins P 8011 1 g 

Resine P 27 24 1 g 

Talc 3 g 

Bentonite modlfiee organiquement 2 g 

Propylene carbonate ' , 0*5 g 

Oxyde de fer noir 5 g 

Polysulfure d 1 alumlno-s illca t e 2 g 

Butyl hydroxy toluene 0,030 g 

Gantrez ES 425 0,5 g 

Dow Corning 929 0,5 g 

Isoparaf f ine qsp 100 g 

Pour la preparation. on disperse la bentonite dans le 
melange d ? isoparaf f ine et de propylene carbonate; on obtlent 
un gel auquel on ajoute, en chauffant rooderement , 'et sous 
agitation les autres constituents. 

Cette composition est utilisee comme un mascara resistant 
a 1 'eau • 

EXEMPLE 8 

On prepare la composition suivante en melangeant les 
differents constituants par chauffage a 50-60°C : 
Trilaurate de glycerol 15 g 

Sulf hydrogene 5 g 

Cire de lanoline 6 g 

Cire de Carnauba (P.P. 83/86°C) 15 g 

Talc 10 g 

Butyl hydroxyt oluene 0,05 g 
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Polysulfure d'aiumino silicate 3 g 

Dioxyde de titane 5 g 

Mica titane 15 g 

Gantrez ES 425 0,5 g 

Gafquat 755 0,5 g 

Isoparafflne qsp 100 g 

Cette composition est utilisee comme fard a paupieres 
resifitant a l'eau. 

EXEMPLE 9 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90 C C 
les corps grae avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emu Is if Ian t s et les autres composants hyd rosolubles : 
Aclde etearique 1 g 

Cire de Carnauba (P.F. 83/86°C) 1 g 

Buile de rlcln hydrogenSe 3 g 

Tr ie thanolamlne 0,4 g 

Methyl hydr oxypr opy 1 cellulose 2,5 g 

Polyethylene glycol 1500 12 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate d'ethyle 0, 1 g 

Silicate de magnesium 0,5 g 

Dioxyde de titane 10 g 

Polysulfure d'aiumino silicate 2 g 

Oxyde de fer noir 2 g 

Hercofloc 1018 0,1 g 

Merquat 5 50 0,5 g 

Eau permutee sterile qsp 100 g 

Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
huile dans eau est utilisee comme eye-liner. 

EXEMPLE 10 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
viye les Smulsifiants et les autres composants by d ro soluble b : 
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Cire microcristalline (PF 89°C) 1 g 

Paraffine (PF 60°C) 5 g 

Isostearate de glycerol (aut oemulsionnable) A g 

Huile de vaseline 20 g 

Myristate d'isopropyle * 5 g 

Iraidazolidinyl uree 0»3 g 

Parahydroxybenzoate (fcmethyle . 0,15 g 

Oxyde de fer brun * g 

DC. Red 7 °» 2 S 

Dioxyde de titane 3 % 

Mica titane 10 S 

Darvan 2 0,5 g 
Luviquat FC 905 - . °» 5 S 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
huile dans eau est utilisee comme fard a joues. 

j XEMFLE 11 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsif iants et les autres composants by d rosolubl e s : 



Huile de paraffine 17 8 

Cire microcristalline (PF 89°C) 3 g 

Glycerides d'acide gras saturee 5 g 

Lanolate de magnesium r * S 

Lanoline hydrogenee 3 g 

Parahydroxybenzoate de raethyle °»3 g 

Oxyde de fer 2 » 5 £ 

Dioxyde de titane 5 & 

Carboset 525 °> 5 8 

Polye thyleneimine °> 5 8 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous la forme d'une 
emulsion eau dans huile est utilised comrae fard a joues. 
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EXEMPLE 12 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
lee corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsifiants et lee autres composants hyd rosolubles : 



Acide stSaricjue *° 8 

Cire de Candellila (PF 6$/71 e C) 3 g 

Cire d f abeille (PF 61/65°C) 5 g 

Cire microcristalline (PF 89°C) 10. g 

Tr iSthanolamine 3 g 

Gomme de Guar t 3 8 

MSthyl cellulose °» 2 8 

Parahydroxybenzoate de mSthyle 0,1 % 

Parahydroxybenzoate de propyle , 0,1 g 

Oxyde de fer noir 6 g 

Flexan 130 0» 5 . 8 

Polymfere dSnomme AZA °» 5 8 

Eau permutee stSrile qsp 100 g 



Cette composition qui se prSsente sous la forme d'une 
Emulsion huile dans eau est utilisee comme un mascara automat ique . 

EXEMPLE 13 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les gmulsifianta et les autres composants hyd rosoluble s : 



Ester de glycerol et d'acide gras 6 g 

Ester polyoxyethylene d'acide gras 3 g 

Cire de Montan (PF 85 b C) 3 g 

Ci-xe de Candellila (PF 66/71'C) 3 g 

Cire microcristalline (PF 89°C) 12 g 

Gomme de Caroube 5 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0, 1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate, d'ethyle 0, 1 g 
Oxyde de fer noir 4 8 

Polyaulfure d'alumino silicate 3 g 
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Jaguar C 13S 0,5 g 

Darvan 1 0,5 g 

Eau permutee sterile qsp 10O g 

Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
huile dans eau est utilisee com me mascara automatique, 

EXEMPLE 14 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsifiants et les autres composants hydrosolubles : 



Cire de Carnauba (P.P. 83/85°C) 10 g 

CSresine (P.F. 70/73°C) 9 g 

Stearate de tr iethanolamlne 12 g 

Hydroxy ethyl cellulose , 2 g 

Oxyde de fer nolr 10 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,3 g 

Mercurothiolate sodique 0,002 g 

Amersette TM 0,5 g 

Darvan 7 0,5 g 

Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition est utilisee comme mascara automatique. 
EXEMPLE 15 

On prepare la composition suivante en chauffant 5 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sons agitation 
vive les emuls if lant s et les autres composants hydrosolubles : 



Cire de Carnauba (P.F. 83/86°C) 10 g 

CerSsine (P.P. 70/73°C) 9 g 

Stearate de tr iethanolamlne 12 g 

Hydroxyethyl cellulose 2 g 

Oxyde de fer nolr 10 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,3 g 

Mercurothiolate sodique 0,002 g 

Amersette TM 0,5 g 

JR 400 0,5 g 
Eau permutge stSrile qsp 100 g 



Cette. composition est utilisee comme mascara automatique. 
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• EXEMPLE- 16 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90 C C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les fctnuleif iants et les autres composants by drosoluble s : 



Huile de vaseline 20 g 

Myriatate d'alkyle - 6 g 

Cire d'abeille (P.F. 61/65°C) 10 g 

Borate de sodium 1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,15 g 

Imidazolidine uree 0,30 g 

Oxydes de fer , 5 g 

Dioxyde de titane 5 g 

Da r van 7 0,2 g 

texein CP 125 1 g 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition est utilisee comme produit anticernes* 
EXEMPLE 17 

On prepare la composition suivante en faisant fondre les 



dlffSrents constltuants 


a 50-60°C et l'on 


aglte pour h omogenei se r 


Cire de Carnauba (PF 83/86°C) 


17 g 


Ozokerite (PF 73/74°C) 




16 g 


Lanoline ' 




24 g 


Huile de paraffine 




24 g 


Gantrez ES A25 (GAF) 




0,5 g 


Dov Corning 929 




0,5 g 


Isoparaf f ine 




5 g 


Pigments autorlses 




8 g 


Dioxyde de titane 




A g 


Par f urn 




1 8 


Cette composition 


est utilisee sous 


la forme d'un baton 



de rouge a lSvres. 

EXEMPLE 18 

On prepare -la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les Smulslfiants et les autres composants hydrosolubles : 
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Ester de sorbitan et d'acide gras 4 g 

Myristate d'alkyle 10 g 

Myristate d'isopropyle 10 g 

Ozokerite (P.F. 73/74°C) 4 g 

Cire de Carnauba (P.F. 83/86*C) 1 g 

Imidazolidlnyl uree 0,3 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0, 1 g 

Dioxyde de titane . . 3 g 

Mica titane 10 g 
Resyn 28.29.30 0,5g 
Cartar£tine F4 0,5g 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous forme d f une emulsion 
eau dans huile est utilisee comme fard a paupieres. 

EXEMPLE 19 

On prepare la composition suivante en chauf fant a 90°C . 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les emu Is if lants et- les autres composan.ts hyd rosolubles : . 



Ester de sorbitan et d'acide gras 4 g 

Cire oicrocristalline (P.F. 89°C) 5 g 
Ozokerite (P.F. 73/74°C) • ■ 2 g 

Myristate d f alkyle 5 g 

Huile de paraffine 20 g 

Imidazol idinyl urge . 0,3 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Oxyde de fer noir 0,2 g 

Oxyde de fer brun 0,5 g 

Oxyde de fer jaurie 1 g 

Dioxyde de titane 3 g 

Mica-titane 5 g 

Poudre de polyethylene 5 g 

Cyanamer A 370 0,5 g 
Delsette 101 1 g 

Eau permutSe sterile qsp 100. g 



Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
eau dans huile est utilisee comme produit anticernes. 
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Les denominations qui sont utilisees dans les exeraples qui p. 
dent designent lee produits suivants : 



Polym£re A 



DA R VAN 7 



LAB; 358 



HERCOFLOC 812 ou 
encore d€nomme 
QUATERNIUM 39 



RESINE P 8011 : 
RE SINE P 27 24 : 

GANTREZ ES .425 : 

DOV' CORNING 929. i 
GAPQUAT 755 : 

HERCOFLOC 1018 : 



MERQUAT 550 



DARVAN 2 



Polycondensa t d'acide adiplque et de dl- 
ethylSne triamine en quantites Squimola ires , 
reticule par 1 1 epichlorhydrique a" raison de 
11 moles d'epichlorhydrine pour 100 groupe- 
ments amine . du polyaminopolyamide. 
est un polyme thacryla te de sodium vendu par 1. 
Societe VANDERBILT • 

est un ether d'amidon cationique vendu par la 
SociSte ROQUETTE. 



d'apres le dictionnaire CTPA est un copoly- 
mSre' d 'acrylamide et de methosu If ate de 
•methacry ly ToxyS thyl trimethyl* ammonium, 
est un laurate de polyvinyle. 

est un bipolymere acetate de viny le/s tea ra t e 
d'allyle. 

est le tnonobutyl ester de poly(mSthyl vinyl€t 
acide mal§Ique) vendu par la Societe GAP. 
est un polymere cationique silicone, 
est un copolymere de polyvinylpyrrolidone 
quaterna'ire ayant un poids molSculaire d*en- 
viron 1,000.000, vendu. par la Societe GAP. 
est un copolym&re d'acide acrylique et 
d'acrylamide vendu par la Societe HERCULES, 
est un copolymere de d imethy ldial ly lammonium 
et d'acrylamide ayant un poids moleculaire 
superieur a 500.000 vendu par la Societe 
MERCK . 

est un sel de metaux alcallns ou alcalino- 
terreux d f acide sulfonique derivant de la 
lignine vendu par la SociSte 1 VANDERBILT. 
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LUVIQUAT FC 905 : 

CARBOSET 525 : 
FLEX AN 130 : 

Polymere A2A : 

JAGUAR C 13S : 
DARVAN 1 : 

AMERSETTE TM : 

LEXEIN CP 125 : 

RESYN 28.29.30 : 
CARTARETINE FA : 
CYANAMER A 3 70 : 

DELSETTE 101 : 



est ud copolymere de viny lpyr rolidone/vinyl- 
imidazol quaternise vendu par la SociSte 
BASF. 

est un copolymere acide a crylique/a crylate 
vendu par la SocietS GOODRICH. 

est un sel de sodium de polystyrene sulfonate 
ayant un poids moleculaire de l 1 ordre de 
100.000 vendu par la Societe National Starch, 
est un polycondensat cationique de piperazine/ 
diglycolaroine/epichlorhydrine dans les propor- 
tions molaires de A/1/5 dgcrit dans I'exemple 
2 du brevet frangais n° 2.280.3-61. 
derive de gomme de guar quaternise" vendu 
par la Societe CELANESE. • 

est un polymere contenant des motifs acide alkylei 
naphtalene sulfonlque vendu par la Societe" 
VANDERBILT. 

est uite resine amphotere de me" thacry la te avec une 
structure de type betalne vendu par la SociSte* 
AMERCH0L. 

est un melange de proteines et de polypeptides 
d'origine animale et vegetale quaternisee par 
une amine grasse tertiaire . vendue par la 
Societe'INOLEX. 

est un terpolymere d'acetate de vinyle acide 
cro t oniqu e/neod ecanoat e de vinyle vendu par 
la SociSte NATIONAL STARCH. 

est un copolymere acide adipique/dimgthylamino- 
hydroxypropyldiethylene triamine vendu par la 
Soci6te SAND0Z. 

est un polyacrylamide modlfie ayant un poids 
moleculaire d'environ 200.000 et une viscosite 
spScifique de 3,7 - 0,5 vendu par la SocietS 
AMERICAN CxANAMID. 

est un copolymere acide adipique /epoxy propyl 
diethylene triamine vendu par la Societe 
HERCULES • 
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REV END I CATIONS 

1. Composition destinee a etre utilisee en cosmgtique, 
caract§ris£e par le fait qu'elle comprend au moins une cire 
ayant un point de fusion compris entre 60 et 110°C, au moins 
un polymere cationique ayant un poids moleculaire compris 
entre 1000 et 3.000.000, au moins un polymere anionique et des 
ingredients habi tuel lemen t utilises en cosmetique. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la cire est choisie parmi les cires vegetales, animales, minerales ou synthd- 
tiques ayant une penetration a 1'aiguille a 25°C comprise entre 3 et AO telle 
que mesur£e selon la norme ame*ricaine ASTM D5 ou selon la norme NFT 004 et est 
solide et rigide a une temperature inferieure a 50°C. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracteri- 
s€e par le fait que la cire est presente dans des proportions 
comprises entre 2 et 40* en poids par rapport au poids total 
de la composition. 

4. Composition selon l'une quelconque des revend icat ions 
15 3, caracterisee par le fait qu'elle contient en plus au 
moins un pigment mineral, organique ou nacre, 

5. Composition selon l'une quelconque des revendica t ions 
13 4, caracterisee par le fait que le pigment est present 
dans des proportions de 3 a 202 par rapport au poids total de 
la composition. 

6. Composition selon l'une quelconque des re vendica t ions 
1 a 5, caracterisee par le fait que les polymeres cationique 
ou anionique sont presents dans des proportions de 0,1 3 10% 
en poids par rapport au poids total de la composition. 

7. Composition selon les revendicat ions 1 a 6, caracte- 
risee par le fait que le polymere cationique a un poids mole- 
culaire compris entrelOOO et 3.000.000 et est choisi parmi les 
polymeres de type polyamine, polyaminopo lyamide ou polyammo- 
nium quaternaire, le groupement amine ou ammonium faisant 
partle de la chaine polymere bu etant relie a celle-ci. 

8. Composition selon l'une quelconque des revend icat ions 
13 4, caracterisee par le fait que les polymeres cationiques 
sont choisls parmi : 



2528699 



38 

1) les copolymeres viny 1-pyr rolid one-acry late ou methacrylate 
de dialky laminoalky le, quaternises ou non, 

2) les derives d'ether de cellulose comportant des groupements 
ammonium qua t erna ire s , et les derives quaternaires de cellu- 
lose, 

3) les polysaccharides cationiques, 

4) les polymeres cationiques choisis parmi les polymeres 
contenant des motifs de formule -A- Z - A - Z - (I) dans 
laquelle A designe un radical comportant deux fonctions amine 
et de preference pipe razinyle 

et Z designe le symbole B ou B ' ; B et B 1 identiques ou diffe- 
rents designant un radical alkylfcne linSaire' ou ramifig non 
substitue ou substitue par des groupements hydroxyle et pou- 
vant comporter en outre des atpmes d'oxygene, 'd'azote, de 
soufre, 1 a 3 cycles aromatiques et/ou het erocy c li ques ; les 
polymeres de formule : -A-Zj-A-Z^ (II) dans laquelle 
A a la meme signification que ci-dessus et designe le 
symbole B^ ou B 1 ^ et signifie au raoins une fois B 1 ^, B^ etant 
un radical alkylSne ou hydroxy alky lene linSaire ou ramif i5, . 
B'j est un radical alkylene lineaire ou ramifie non substitue 
ou substitue par un ou plusieurs radicaux hydroxyle et inter- 
rompu par un ou plusieurs atomes d'azote, l'atome d'azote 
etant substitue par une chaine alkyle eventuellement inter- 
rompue par un a t one d'oxygene et comportant eventuellement une 
ou plusieurs fonctions hydroxyle; 

les sels d'aramoniura quaternaires et les produits d'oxy- 
dation des polymeres de formule (I) et (II) 

5) des polyamino polyamides, 

6) des polyamino polyamides reticules choisis parmi : 

a) les polyamino polyamides reticules eventuellement alcoyles, 
obtenus par reticulation d'un polyamino polyamlde prepare par 
polyc ondensa t ion d'un compose acide avec une polyainine, avec 
un agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les 
diepoxydes, les dianhydrid es, les anhydrides non satures, les 
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derives bie-insa tures , le reticulant etant utilise dans des 
proportions comprises entre 0,025 et 0,35 mole par groupement 
amine du polyamlnopolyamld e ; 

b) lea polyamlno polyamldes reticules solubles dans l'eau, 
obtenus par reticulation d f un polyamlno polyamlde susdefini 
avec un agent reticulant cbolsl parml : 

I - les blshalohydrlnes, les bi s-a z et ldinlum , les bls-haloac; 
diamines, les bls-balogenures d'alcoyle, 

II - les ollgomeres obtenus par reaction d'un compose du 
groiipe 1 ou des ep lhalohyd rlnes , des diepoxydes, des derives 
bls-lnsa turSs , avec un compose blf orict lonnel reactif vis-l-vis 
de ces composes , 

III - le prodult de quat e rnlsat Ion d'un compose du groupe 
I et des ollgomeres du groupe 11 compbrtant des groupements 
amines tertlalres alcoylables totalement ou par t lei lemen t avec 
un agent alcoylant, 

la reticulation etant realisee au moyen de 0,025 a* 0,35 
mole d 'agent reticulant par groupement amine du polyamlno 
polyamlde, 

c) les derives de polyamlno .polyamldes resultant de la conden- 
sation d*une polyalcoylene polyamlne avec un aclde polycarbo- 
xyllque sulvle d'une alcoylatlon par des agents blf onct lonnel s , 
7) les polymeres obtenus par reaction d'une polyalkylene poly- 
amlne comportant deux groupe'ments amines prlmaires et au mo Ins 
un groupement amine secondalre avec un aclde dlca rboxy llque 
cholsl parml l'acide digly c ol lque, et des acldes dicarboxy- 
llques allphatlques satures ayant 3 a 8 a tomes de carbone, le 
rapport molalre entre la polyalkylene polyamlne et l'acide 
dlcarboxyllque etant comprls entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le 
polyaminopolyamlde en resultant etant amene a reaglr avec 

1 ' €pichlorhydrine dans un rapport mo laire d ' Spich.lorhydrine 
par. -rapport au groupement amine secondalre du polyamlnopoly- 
amlde comprls entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1. 

8) Les cy c lopolymeres comportant comme constltuant prin- 
cipal de la chatne, des unitSs repondant 1 la formule (HI) ou 
(III') 
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(CH, 



x (CH 2>f 



-(CH,) t R"C CR-CH,,— — (CH,)-R"C - *CR"-CH„ 

H 0 C CH« H 0 C CH, 



(HI) R R' (III') R 

dans laquelle f et t soot egaux 3 0 ou 1 et f + t » 1, R" 
designe hydrogene ou methyle, R et R f designent ind Spendamroent 
l'un de 1 'autre, un groupement alcoyle ayant 1 a 22 atones de 
carbone, un groupement hydroxyalc oy le dans lequel le groupe- 
ment alcoyle a de preference 1 a 5 atonies de carbone, un 
groupement amidoalcoyle inferieur et ou R et R 1 peuvent desi- 
gner conj o intement avec l 1 a tome d 'azote auquel lis sont ratta- 
chSs'des groupements he tero eye 1 iques tels que piperidinyle ou 
mo rpholiny le , ainsi que les copolymeres comportant des unites 
de formule (III) ou (III 1 ) et des unites derivees d'acrylamide 
ou de diacetone acrylamide, est un anion, tel que bromuie, 
chlorure, acetate, borate, citrate, tartrate, bisulfate, 
bisulfite, sulfate, phosphate. 

9) Les poly ammonium quaternaires de formule : 



R„ R, . 



^2 - ~4 ~ n < IV >- 

ou R^ et R^» R^ e * R^> Sgaux" ou diffgrents representent des 

radicaux ali phat iques » alicycliques ou a ry la lipha tiques conte- 
nant au maximum 20 atomes de carbone ou des radicaux hydroxy- 
aliphatiques inferieurs, ou bien R ^ et R2 et R^ et R^» en- 
semble ou separement constituent avec les atomes d'azote 
auxquels ils sont attaches, des heterocycles conten'ant eventuel- 
lement un second heteroatorae autre que 1 'azote, ou bien Rj, 
R 2 , R^ et R^ representent un groupement : 

yR'g R 1 ^ designant hydrogene ou alcoyle inferieur 

- CH. -CH 
2 \ 

R, 4 R, 4 designant : 
0 0 0 -R' fi 

-CN; - C - 0R f 5 ; - C - R' 5 ; - C - N • ; 

R, 6 
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- C - 0 - R' 7 - D; - C - NH - R' ? - D 

R* 5 designant alcoyle inferieur, R' 6 designant hydrog&ne ou 
alcoyle inferieur R** 7 designant alcoylene, D designant un 
groupement ammonium quatertiaire - et B 2 peuvent representer 
dee groupements polymethy 1 eniques contenant de 2 a 20 atones 
de carbone, pouvant etre lineaires ou ramifies, satures ou 
insaturee et pouvant contenir, intercalSs dans la chaine 
prlnclpale, un ou plusleurs cycles aromatiques tels que le 
groupement : 

- CH- 



*2 



CH 2 - (o; m ou p) 



un ou plusieurs groupements -(CH 2 ) n - Yj - (CH 2 ) n - avec 

dSsignant 0 t S, SO, S0 2> 

n 1 0 
^ • 9 « 

- S - S - H ff>* - , - CH -,.NH - C - NH 

» i Cs * 

R' 8 R' g X^ OH 

0 0 " 

- C - N- ou-C-0- 

avec X® dSsignant un anion derive d 1 un acide mineral ou 
organlque, n etant 2 ou 3, 

R' 8 dgsignant hydrogene ou alcoyle inferieur, R' 9 designant 
alcoyle inferieur ou bien A 2 " et Rj et R^ forment avec les deux 
atones auxquels lis sont rattaches, un cycle pipe razinique; En 
outre, si' A 2 designe un radical alcoylene ou hydroxyal c oy lene 
llneaire ou ramifie, sature ou insature, 
Bj peut egalement designer un groupement : 

-(CH 2 ) - CO - D - 0C - (CH 2 > n dans lequel D designe : 
a) un reste de glycol de formule -• 0 - Z - 0 - ou Z 
designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou un 
groupement rSpondant aux formules : 

^CH 2 - CH 2 - 0j? x CH 2 -CH 2 - ou -XcHj-CH-O J- CH^CH 

CH 3 J CH 3 
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ou x et y designent un nombre entier de 1 a A representant un 
degre de polymerisation defini et unique ou un nombre quelcon- 
que de 1 a 4 representant un degre de polymerisation moyen; 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive" de 
la piperazine 

c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH *- Y - NH - 

ou Y. designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou le 
radical bivalent - CHj-CHj-S-S-CH 2 -CH 2 ~ , 

d) un groupement ureylene de formule - NB-CQ-NH-; 

n est tel que la masse raol ecu la i r e soit generalement comprise 
entre 1.000 et 100.000. 

designe un anion. 
10) Les homopoly m§r es ou copolymeres derives decides 
acrylique ou metbac ry li que et comportant au moins un motif : 

— CH 0 — C — , — CH„— C — ou — CH - C 

2 f 2 I I 

00 C=0 C=0 

1 1 1 

0 0 NH 

i i I 

A, A, A 



*\ R 8-^ R 10 - R 8-r- R 10 < v > 

R 5 R 6 R 9 * 1 R 9 

dans lequel R ? est H ou CH 3 ; Ay est un groupe alcoyle lineaire 
ou ramifie* de 1 a 6 atonies de carbone ou un groupe bydroxy- 
alcoyle de 1 a 4 atonies de carbone; R flt Rg, R lQ identiques ou 
differents designent un groupe alcoyle, ayant 1 & 18 atomes de 
carbone ou un groupement benzyle; R^ , Rg designent H, alcoyle 
ayant 1 a 6 atomes de carbone; XV^ designe un anion mSthosul- 
fate ou halogenure. 

11) Les copolymeres quaternaires de vinylpyrrolidone-vinyl- 
imidazole, 

12) Les polyalkylene imines 

13) les polymeres contenant dans la chaine des motifs 
vinylpyr idine ou v iny lpyr idinium , 
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14) les condensate de polyamines et d 1 ep ichlorhyd r ine , 

15) lee polyureylenes quaternaires, 

16) les dgrives de la chitine, 

17) les proteines et polypeptides d'origines animale ou 
vegStale cationises par une amine grasse tertiaire, 

18) les polymeres cationiques silicones, 

19) les derives d'amidon ou d'ethers d'amidon cationises. 
9. Composition selon I'une quelconque des revendicat ions 

la 8, caractSrisSe par le fait que les polymeres anioniques 
eont choisis parmi les polymeres comportant un ou plusieurs 
groupements carboxy liqu e , sulfonique ou phosphorique et ayant 
un poids moleculaire compris entre 500 et 3.000.000. 

10*. Composition selon la revendicat ion 9, caractgrisge 
par le fait que . 

- les polymeres a groupement carboxylique sont derives 
des mono ou diacides ca rboxy li ques insaturSs representes par 

la f brmule : 

p (A) C00H 



R 2 R 3 

dans laquelle n est yn nombre entier de 0 a 10, A designe un 

groupement methylene even tuel leroen t relie a l'atome de carbone 
du groupement insature ou au groupement methylene voisin 
lorsque n est supSrieur a 1 l>ar 1 1 intermSdiaire d'un hetero- 
atome tel que oxygene, soufre, Rj designe un atone d'hydrogene, 
un groupement phenyle, benzyle, R 2 designe un atome d'hydrogene 
un groupement alcoyle inferieur, carboxyle, R 3 designe un 
atome d'hydrogene, un groupement alcoyle inferieur, -CH 2 rC00H, 
phSnyle, benzyle, 

- les polymeres a groupement sulfonique sont choisis 

pa rmi : 

- les sels d'acide polystyrene sulfonique 

- les sels de mS taux alca lins . ou alcalino-t erreux des 
acld.es sulfoniques derivant de la lignine 
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- les polymeres contenant des motifs alkylnaphtalene- 
sulf onlque ealifie 

les polymeres 5 motifs vinyl sulfonique , 

- les polysaccharides d/orlgine naturelle ou synthetlque, 
animale ou vegetale et comportant des groupements choisis 
parmi les groupements carboxylate, sulfate, sulfonate, phosphate 

11. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a 10, caracterisee par le fait que les cires sont cholsles 
parmi les cires d'abeilles ou les cires d'insectes iie Chine 
pour les cires animales, les cires de Carnauba, de Candelllla, 
d'Ouricury, de fibres de liege, de canne 3 sucre ou du Japon 
pour les cires vegetales, les ozokerites, lacire de montan, 
les cires microcristallines, les paraffines pour les cires 
minerales* 

12. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 £ 11, caracterisee par le fait que 1 1 on utilise a la place 
du polymere cationique un polymere amphotere avec le polymere 
anionique. 

13. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a* 11, caracterisee par le fait que I'on utilise a la place 
du polymere anionique, un polymere amphotere avec le polymere 
cationique. 

14. Composition selon les revendications 12 ou 13, carac— 
terisee par le fait que les polymeres amphoteres sont const!- 
tues de motifs A et B repartis stat is tiquement dans la chaine 
polymere, ou A designe un motif derivant d'un monomere compor- 
tant au mo ins un a tome d'azote basique et B designe un motif 
derivant d'un monomere acide comportant un ou plusieurs groupe- 
ments carboxylique ou sulfonique ou bien A et B peuvent designer 
des groupements derivant de monomeres zwitter io'ni ques de 
carboxybetalne, A et B peuvent ggalement designer une chaine 
polymere cationique comportant des groupements amines secon- 
dares, tertiaires ou quaternaires dans laquelle au moins l'un 
des groupements amines porte un groupement carboxylique ou 
sulfonique relie par 1 ' intermedla'ire d'un radical hydrocarbon^ 
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ou bien A et'B font partie d'une chaine d ' un polymere a motif 
Ethylene , -dica rboxyll que dont 1 1 un des groupements carboxy- 
llque a £t£ amene a reaglr avec une polyamine comportant un ou 
plueleurs groupements amines prinalree ou secondaires. 

15. Composition selon l'une quelconque des revendlcat ion 
1 a 14, caract§risee par le fait quelle contient en plus au 
no Ins un agent tenslo-actlf choisi partni les tenslo-act if s 
anlonlques, non lonlques ou amphoteres. 

16, Composition selon la revendi ca t ion 15, caractSrlsee 
par le fait que les t ens io-act if s sont presents dans des 
proportions comprises entre 3. et 30% en poids. 

17- Composition selon l'une quelconque des revendlcat ions 
1 a 16, caracterisee par le fait qu'elle contient en plus des 
adjuvants habl tuell ement utilises en cosmetique et choisis 
parml les parfums, les agents conserva t eurs , les agents' seques- 
trants, les agents epaiss issant e , les agents adoucissant s , des 
polymeres non lonlques, des hulles, des silicones, des pro- 
dults antl-solalres, des agents acidifiants ou al calinisants 
suivant 1 ' appli ca t ion envisagee. 

18. Composition selon l'une quelconque des revend 1 cat ions 

1 a* 17, caractiris^e par le fait que la composition se prSsente 
sous forme solide ou pateuse anhydre, d'Smulslons huile dans 
eau ou eau dans huile. 

19. Utilisation de la composition selon l'une quelconque 
des revendlcat Ions 1 a 18, .come- mascara, fard a* joues ou a 
paupierea, rouge a levres ou creme de raf f ermiss.ement pour la 
peau . 

20. Composition destlnee a etre utllisee comme mascara, 
caracterisee par le fait qu ' el le contient au molns comme 
polymere catlonlque un derive d'ether de cellulose comportant 
des groupements ammonium quaternaire et comme polymere anionique 
un polymaths cry 1 a t e de sodium et au molns une cire tel que 
deflnle dans l'une quelconque des r evendications 1 £ 3, des 
pigments et des agents epaississants. 



